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(57) Abstract 

The invention relates to a coextruded BOPP film with easy-to-peel 
sealing properties which is printed in a non-inked sealing zone with a 
thermoplastic lacquer having a screen-type pattern. Said lacquer contains 
at least one polyvinyl butyral (PVB) or at least one ethylene-vinyl acetate 
copolymer (EVA copo) as a feature-specific solid component. Said 
lacquer is only weakly seal able against coextruded BOPP. The spacing 
effect of said lacquer gradually decreases as the softening increases with 
rising temperatures. The invention further relates to packagings produced 
from said film. 

(57) Zusammenfassung 

Coextrudierte BOPP-Folie mit peelbaren Siegeleigenschaften, die 
in einem farbfreibelassenen Siegelbereich rasterformig mit einem thermo- 
plastischen Lack bedruckt ist, der mindestens ein Polyvinylbutyral (PVB) 
oder mindestens ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat (EVA-Copo) als 
merkmalbestimrnende Feststoffkomponente enthalt, nur schwach gegen 
coextrudiertes BOPP siegelbar ist und dessen Abstandshaltewirkung durch 
mit steigender Temperatur fortschreitende Erweichung sukzessiv abn- 
immt, und daraus hergestellte Verpackungen. 
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HeiBsiegelbare Mehrschichtfolie aus coextrudiertem, biaxial oricnticrtem Poly- 
propylen mit peelbarem Aufaiehverhalten 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft biaxial orientierte, heifisiegelbare, coextrudierte 
Polypropylenfolien,die durch Bedruckung bei innen gegen aufien Siegelung zur 
Erzielung einer rififrei aufziehbaren (peelbaren) Langsnaht ausgeriistet sind, und ihre 
Verwendung zur Herstellung von Verpackungen. 

10 HeiBsiegelbare Verpackungsfolien und ihre Verwendung fur den Volleinschlag mit 
stirnseitigen Cuvertfaltungen und iiberlappender Langsnaht (Fig. 2) sind seit langem 
bekannt. Ebenfalls lange bekannt sind unveredelte Rohfolien, deren iiberlappend 
versiegelte Langsnahte sich bei passender Einstellung der Siegeltemperatur, des 
Siegeldruckes und der Siegelzeit schalend aufziehen lassen. Beispielhaft zu nennen 

15 sind nitrocelluloselackierte Zellglasfolien und acryllackierte, biaxial orientierte 
Polypropylenfolie (BOPP). Coextrudierte heifisiegelbare BOPP-Folien, die wegen 
geringerer Verpackungskosten vorzugsweise eingesetzt werden, versagen in dieser 
Hinsicht wegen zu fester Versiegelung bzw. einem zu kleinen Temperaturbereich mit 
einer fur solche Anwendungen hinreichend geringen Siegelfestigkeit. 

20 

Durch Kaltsiegelausstattung (KS) zum Zwecke hoher Abpackgeschwindigkeiten auf 
horizontal arbeitenden Form-FulI-u. SchlieBmaschinen konnen aus BOPP-Folien 
peelbar aufziehbare Verpackungen hergestellt werden. Jedoch entzieht sich die hier 
beschriebene Volleinschlag-Verpackung mit Cuvertfaltung und Aufien- gegen Innen- 
25 seite versiegelter Langsnaht, gemafi Fig. 2, dieser KS-Technologie, da KS-Massen 
nur gegen sich selbst siegelbar sind und daher nur fur Innen- gegen Innenseite ge- 
siegelte Langs- und Quernahte von Schlauchbeutelpackungen in Betracht kommen. 

Weiterhin bieten AufreiBstreifen eine Moglichkeit das Defizit des erschwerten 
30 Offhens von Packungen aus coextrudierten BOPP-Folien zu mildern und eine bereits 
industriell praktizierte Anwendung, wie in EP 0 577 509 Bl beschrieben, schwacht 



WO 00/39200 PCT/EP99/09775 

-2- 

die Siegelfestigkeit der Rohfolie durch rasterformige, siegelbestandige Bedruckung 
der Siegelzonen derart unzuverlassig, daB erst die zusatzliche Verwendung eines 
AufreiBstreifens zu dem erwiinschten Offnungsverhalten mit volliger Freilegung des 
verpackten Gutes fuhrt. Dies gilt insbesondere dann, wenn fertiggestellte Packungen 
5 zur Verbesserung der Packungsoptik einer Warme-Nachbehandlung unterzogen 
werden und dadurch der herausragende AnfaBzipfel des AufreiBstreifens sich un- 
kontrolliert mit dem Hullstoff verbindet und seine Funktion als Offnungshilfe 
einbtifit. 

10 Die Moglichkeit, mittels siegelbestandiger Lacke oder Druckfarben die HeiBsiegel- 
barkeit von siegelbaren Rohfolien aufzuheben, oder bei teilflachiger Bedeckung zu 
mindern, ist bekannt, jedoch in der Praxis groJJen, unakzeptablen Schwankungen 
unterworfen, die von den natiirlichen Toleranzen der Rohfolieneigenschaften, der 
Druckbedingungen und der Auftragsgewichte abhangig sind. In ihrer Wirkung be- 

15 stimmt sind derart siegelbestandige Systeme auf Basis wenig weich gemachter 
Nitrocellulose oder zweikomponentiger Polyurethane durch ihre auch unter Warme- 
einwirkung permanente Abstandshalterfunktion als prinzipiell erwunschte Ver- 
minderung des Siegelkontaktes (Flache und Druck) von freiliegenden coextrudierten 
BOPP-Oberflachen. Daruber hinaus besteht hierbei die im Tiefdruck nicht mit 

20 Sicherheit vermeidbare Gefahr, die erwunschte Restsiegelfestigkeit der Rohfolie 
durch sog. Tonen (Farbantrag auf unerwiinschte Stellen) zunichte zu machen. 

Es stellte sich daher die Aufgabe, preisgiinstige, coextrudierte BOPP-Folien, die her» 
stellbedingt ungeeignet feste Siegeleigenschaften aufweisen, im Zuge des Druck- 

25 prozesses ohne die genannten Nachteile so zuverlassig mit den gewiinschten peel- 
baren Siegeleigenschaften auszustatten, daB sich daraus hergestellte Verpacloingen, 
vorzugsweise Volleinschlagverpackungen gemaB Fig. 2, ohne AufreiBstreifen hin- 
reichend leicht und moglichst riBfrei offhen lassen und daB bei technisch unver- 
meidbaren Rohstoffschwankungen, wie auch bei Variation der Druckbedingungen, 

30 Siegeltemperaturen und Auftragsgewichte uber einen breiten Toleranzbereich 
Konstanz der Siegelfestigkeit weitgehend gewahrt bleibt. 
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ErfindungsgemaB gelang dies dadurch, daB handelsiibliche, coextrudierte BOPP- 
Folien mittels rapportgesteuertem Tiefdruck vorzugsweise auf der elektrisch vorbe- 
handelten Seite in einem farbfrei belassenen Siegelbereich rasterformig mit thermo- 
5 plastischem Lack bedruckt wurden, der selbst nur schwach gegen coextrudiertes 
BOPP siegelbar ist, mindestens ein Polyvinybutyral (PVB) oder mindestens ein 
Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat (EVA-Copo) als merkmalbestimmende Kompo- 
nente enthalt. Durch diese spezielle Auswahl des Lacks wird bewirkt, daB die 
Abstandshaltewirkung durch mit steigender Temperatur fortschreitende Erweichung 
10 successiv abnimmt und die coextrudierten BOPP-Oberflachen zunehmend in 
Siegelkontakt treten laBt. 

Duch die Gestaltung des beim Druck verwendeten Rasters lassen sich Siegel- 
festigkeit und Peelverhalten bei der Siegelung innen gegen auBen (a/b-Versiegelung) 
1 5 gezielt beeinflussen. 

Besonders geeignete Raster zeigt Tabelle 3. Dabei ist es sowohl moglich, die 
Rasterung uber Lange und Breite des Siegelbereichs gleichmaBig auszufuhren, als 
auch die Rasterung iiber Lange und/oder Breite des Siegelbereichs innerhalb der 
20 Moglichkeiten der Gravurtechnik variabel zu gestalten, urn spezielle Anforderungen 
beziiglich Nahtfestigkeit und/oder Peelverhalten zu erfullen. GemaB der beschrie- 
benen Rasterung wird der Lackauftrag teilflachig und vorzugsweise mit Vollton- 
Gravurtiefe ausgefuhrt. 

25 Bei dem verwendeten Lack handelt es sich um handelsiibliche Farb/Lacksysteme mit 
Polyvinylbutyrat (PVB), wie sie verbreitet fur den Konterdruck auf coextrudierten 
BOPP-Oberflachen im Einsatz sind (z.B. 15-020613-4, Serie MX 31, Fa. Siegwerk), 
oder Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren (EVA-Copo, z.B. 10-612764-0 W, Fa. 
Siegwerk) als merkmalbestimmender Feststoffkomponente. Auch der Einsatz von 

30 Gemischen mehrerer PVB-Lacke oder mehrerer EVA-Copo-Lacke ist moglich. 



WO 00/39200 PCT/EP99/09775 

-4- 

Die Auftragsmenge (trocken) an Lack betragt bei PVB-Lacken vorzugsweise 0,1 bis 
1,7 g/m 2 , insbesondere 0,8 bis 1,2 g/m 2 . Bei EVA-Copo-Lacken sind Auftrags- 
rnengen (trocken) von 0,1 bis 2,5 g/m 2 , insbesondere 1,0 bis 1,5 g/m 2 bevorzugt. 

5 Vorzugsweise handet es sich bei der erfindungsgemaBen Folie urn eine coextrudierte 
BOPP-Folie, die auBerhalb der farbfrei belassenen Siegelbereiche auf der elektrisch 
vorbehandelten Seite mittels raportgesteuertem Tiefdruck bedruckt wurde. 

Durch die erfindungsgemafie Druckausstattung gelingt es, coextrudierte BOPP- 
10 Folien, die als Rohfolien zu hohe Siegelfestigkeiten mit RiB-Trennungsbildern auf- 
weisen, schwacher und peelbar siegelbar einzustellen. 

Es war weder zu erwarten, dafi ein erfindungsgemafi gedruckter, ethanolverdtinnbarer 
PVB-Lack ausreichend fest gegen unvorbehandeltes coextrudiertes BOPP siegelt, 
15 noch daB bei Verwendung eines wasserverdiinnbaren EVA-Copo-Lackes, von den 
verbliebenen lackfreien Siegelpunkten der coextrudierten Oberflache trotz 
hinreichend fester Versiegelung kein unerwiinschter MaterialeinriB bei Trennung der 
Naht ausgehen wiirde, sondern daB iiberraschenderweise in beiden Fallen riBfreies 
Schalen eintritt und Aufreifistreifen als Offnungshilfe hierbei entbehrlich sind. 

20 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Folie erfolgt bevorzugt durch mehrnutzige 
Bedruckung von handelsiiblichen, weitgehend standardisierten, coextrudierten 
BOPP-Folien im Tief- oder Flexodruck, vorzugsweise auf ublichen Mehrfarben-Tief- 
druckmaschinen mit Registersteuerung unter Verwendung gravierter Zylinder mit 

25 Napfchenform, wobei fur coextrudierte BOPP-taugliche Frontal- oder Konterdruck- 
farben in Kombination mit einem der erfindungsgemaBen Lacke im farbfreien 
Bereich eingesetzt werden. AbschlieBend erfolgt ein kundengerechter Endschnitt auf 
handelsiiblichen Rollenschneidemaschinen mit Seitenkantensteuerung. Die An- 
ordnung der farbfreien Bereiche richtet sich nach der Form der Verpackung, die aus 

30 der coextrudierten BOPP-Folie hergestellt werden soil. Bevorzugt sind farbfreie 
Bereiche, die gemaB Fig. 1 als endlose Banderolen an beiden Randern der Rolle in 
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deren Laufrichtung oder als Querbanderolen in gleichmaBigen Abstanden quer zur 
Laufrichtung der Rolle angeordnet sind. 

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin aus den erfindungsgemafien Folien her- 
5 gestellte Verpackungen, insbesondere Volleinschlagverpackungen, die keine zusatz- 
liche AufreiBhilfe aufweisen und sich leicht und riBfrei offnen lassen. 



Folgende Beispiele sollen die Erfindung naher erlautern. 

10 Die dem Verwendungszweck entsprechenden relevanten Eigenschaften der erfin- 
dungsgemaBen Folien werden durch Priifiing der Niederdruck-Siegelfestigkeit (NDS) 
iiber einen folienvertraglichen Temperaturbereich (Siegelkurve) bestimmt, urn ihre 
Eignung fur Einschlagpackungen zu bewerten. 

15 Als Niederdruck-Siegelfestigkeit wird die Kraft in N, bezogen auf die Priif- 

streifenbreite von 15 mm, bestimmt, die zur spaltenden Trennung einer unter defi- 
nierten Bedingungen (Druck,Temperatur, Zeit) hergestellten Siegelnaht erforderlich 
ist. 

20 Siegelbedingungen : Druck 0,35 N/cm 2 , Zeit 0,5 sec, Temperatur 105 bis 150°C , funf 
Kelvin weise abgestuft. 

Mefigerate : Niederdruck-Siegelgerat der Fa. Brugger, mit Siegelbacken 20*50 mm 2 , 
geschlichtet, 5 Stuck verschiedene Temperaturen. 5 Stuck Gegengewichte mit 25*30 
25 mm 2 Auflageflache, die mit 2 bis 3 mm dickem Filz beklebt sind. 

Prufstreifenschneider mit Schnittbreite 15 mm. Zugfestigkeitsprufmaschine mit 
MeBbereich 1 ON und Abzugsgeschwindigkeit 1 00 mm/min. 



30 



Qualitative Bewertung: Neben einem fur die Einschlag-Verpackungspraxis als 
akzeptabel anzusehenden Werteniveau >0,5 N/15 mm, als notwendiger Bedingxmg, 
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wurde die erfindungsgemafie rififreie, schaiende Trennung als hinreichende Be- 
dingung in die Bewertung einbezogen und der Temperaturbereich mit gewunschtem 
Siegelverhalten bestimmt (Tabelle 1). Es zeigt sich, daG Siegelwerte >1 3 5 N/15 mm 
bei Nahttrennung zum unerwunschten MaterialriB fuhreru 
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Beispiel 1 

Durch mehrfarbigen gekonterten Tiefdruck auf der elektrisch vorbehandelten, 
spateren Verpackunginnenseite einer handelsublichen 20 [x dicken Coex-BOPP-Folie, 
5 (Walothen® C20EHS der Wolff Walsrode AG), mit vielfach verwendeten ethanol- 
verdiinnbaren Polyvinylbutyralfarben (PVB) im Dekorbereich und Polyvinyl- 
butyrallack (15-020613-4, Serie MX 31 der Fa. Siegwerk Druckfarben GmbH & Co. 
KG) im farbfreien Langsnahtbereich wurden mit verschiedenen iiblichen Gravur- 
Rastem 60/1, 70/1, 70/4 und 80/1 (Tabelle 2) NDS-Werte, AuBen- gegen Innenseite, 
10 zwischen 0,5 und 1,5 N/15 mm ab 125°C, mit riBfrei spaltender Trenmmg erzielt. 
Rasterabhangig ist der anwendbare Temperaturbereich unterschiedlich breit und 
erfordert bei den zu favorisierenden Formen (60/1 und 70/4) eine prazise 
Temperaturxegelung der Siegelwerkzeuge im Abpackbetrieb (Tabelle 1). 

15 Beispiel 2 

Durch Ersatz des im Beispiel 1 verwendeten PVB-Lackes durch einen kauflichen 
wasserverdunnbaren Siegellack auf Basis einer wassrigen Dispersion verseifter 
Kunstharze (Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat) in Form des Siegellackes 
20 10-61 2764-0 W der Siegwerk Druckfarben GmbH & Co KG, mit ausgewiesener 
Siegelbarkeit gegen unvorbehandeltes Coex-BOPP, konnten die gewunschten NDS- 
Werte zwischen 0,5 und 1,5 N/15 mm und schalendes Trennverhalten tiber einen 
breiten Temperaturbereich erzielt werden (Tabelle 1). 

25 Vergleichsbeispiel 1 

Gegeniiber Beispielen 1 und 2 ist die NDS (a/a) der unvorbehandelten, unbedruckten 
Rohfolie mit Werten = 2,5 N/1 5 mm zu hoch und Nahttrennung nicht riBfrei moglich 
(Tabelle 1). 
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Vergleiehsbeispiel 2 

Auch die NDS (a/b) der unvorbehandelten gegen die vorbehandelte Seite der unbe- 
druckten Rohfolie zeigt keinen brauchbaren Verlauf iiber Ternperatur. Wenngleich 
5 die Werte erwartungsgemaft niedriger ausfallen als bei der NDS (a/a) im 

Vergleichsbeispiel 1, ist der Temperaturbereich mit Siegelfestigkeiten von 0,5 bis 1,5 
N/15 mm, die riBfreies Trennen bedingen, zu schmal (Tabelle 1). 

Vergleichsbeispiel 3 

10 

Als Beispiel zum Stande der Technik wurden durch mehrfarbigen gekonterten Tief- 
druck auf einer wie im Beispiel 1 beschriebenen, jedoch 25 jx dicken Folie mit an- 
wendungsbedingt verschiedenen Farbsystemen, wie ethanolverdiinnbare polyvinyl- 
butyralbasierte Metallschliff-Farbe, ethanol-ethylacetat-verdiinnbare NC-basierte 

15 Buntfarben, ethylacetatverdtinnbarer zweikomponentiger NC-Ester-Weififarbe im 
Dekorbereich und zweikomponentigen PU-Lack (siegelbestandig) als Raster (Tabelle 
3, Y) in der farbfreien Langsnahtzone zwar haufig aber nicht zuverlassig die 
gewunscht niedrigen NDS-Werte erreicht. Fallweise reichte die Siegelung im 
besonders praxisrelevanten Temperaturbereich von 125 bis 135°C nicht aus 

20 (Tabelle 1). Dieses Ergebnis spiegelt den unbefriedigenden Stand der Technik 
wieder. 
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Patcntanspruchc 

1. Coextrudierte BOPP-Folie mit peelbaren Siegeleigenschaften, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Folie in einem farbfrei belassenen Siegelbereich 
rasterformig mit einem thermoplastischen Lack bedruckt ist, der mindestens 
ein Polyvinylbutyral (PVB) oder mindestens ein Ethylen-Vinylacetat-Copoly- 
merisat (EVA-Copo) als merkmalbestimmende Feststofifkomponente enthalt 
und nur schwach gegen coextrudiertes BOPP siegelbar ist. 

2. Folien nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das der verwendete Lack 
nur schwach gegen unvorbehandelte coextrudierte BOPP-Oberflachen siegel- 
bar ist und Polyvinylbutyral (PVB) als bestimmende Feststoffkomponente 
enthalt. 

3. Folie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB als Lack ein Ge- 
misch handelsublicher PVB-Lacke verwendet wird, wie sie verbreitet fur 
Konterdruck auf coextrudiertem BOPP im Einsatz sind. 

4. Folie nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Lack mit einer Auftragsmenge von 0,1 bis 1,7 g/m 2 , vorzugsweise von 0,8 bis 
1,2 g/m 2 trocken aufgetragen wird. 

5. Folie nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Lack definiert teilflachig, mit Vollton-Gravurtiefe ausgefuhrt wird. 

6. Folie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der verwendete Lack 
thermoplastisch und gegen unvorbehandelte Coex-BOP-Oberflachen siegel- 
bar ist und vorzugsweise verseiftes Kunstharz (EVA-Copo) als merkmalbe- 
stimmende Feststoffkomponente enthalt. 
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7. Folie nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Lack mit 
einer Auftragsmenge von 0,1 bis 2,5 g/m 2 , vorzugsweise 1,0 bis 1,5 g/m 2 
trocken aufgetragen wird. 

8. Folie nach einem der Anspriiche 1, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Lack definiert teilflachig, mit Vollton-Gravurtiefe ausgefuhrt wird. 

9. Folie nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Raster fur den Auftrag des Lackes iiber Lange und Breite des Siegelbereiches 
einheitlich oder variabel gestaltet ist, um unterschiedliche Nahtfestigkeits- 
anforderungen zu erfiillen. 

10. Folie nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Folie auBerhalb des Siegelbereiches auf der elektrisch vorbehandelten Seite 
mittels rapportgesteuertem Tiefdruck bedruckt ist. 

11. Folie gemaB einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
mit dem Lack versehenen, farbfreien Siegelbereiche als endlose Banderolen 
am Rand der Folienrolle oder als Querbanderolen in gleichmaBigen Ab- 
standen quer zur Laufrichtung der Folienrolle ausgefuhrt sind. 

12. Verpackungen, hergestellt aus einer Folie gemaB einem der Anspriiche 1 bis 
11. 
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Vereffentttchungen dleeer Kategorte In Verblndung oebracht wtrd und 
deee Verblndung fOr etnen Fachmann rtahe&egendlst 
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VERTRAG UBER 




INTERNATIONALE ZUSA 




NARBEIT AUF DEM 



iEBIET DES PATENTWES 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
WW 55 16- WO Pt 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09775 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
10/12/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
23/12/1998 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C08J5/18 



Anmelder 

WOLFF WALSRODE AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem iiegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde Iiegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erktarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
15/06/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
16.02.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
✓m) D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /£S»«*^>v 
Devriese, K (| 1) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8309 X^*^/ 



Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



1 



INTERNATIONALER VORtAURGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09775 



I. Grundlage des B richts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich eingereicht" undsind ihm 
nicht beigefugt, weif sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 1 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-12 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 




(oidsn) MT\2 39Vd SIH1 



INTERNATIONALER VOROTUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09775 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbiatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Art ike I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-12: ja 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-12: ja 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-12: ja 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 



(OLisn) )|N\n9 39Vd SIHl 



INTERNATIONALER VCTRLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09775 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



EP577509 (D1) beschreibt mit Druckfarben bedruckten coextrudierte 
heiBsiegelbare BOPP-Folien (siehe Fig 14 und S.7Z.5-10). Die Druckfarben 
bewirken, daB die HeiBsiegelbarkeit von siegelbaren BOPP-Folien gemindert wird 
(Col. 7 I.40-45). Der Genstand der Anspriiche unterscheidet sich von denen aus 
(D1) dadurch, daB thermoplastische Lacke bestehend aus PVB Oder EVA 
verwendet werden statt den Druckfarben aus D1 . Dadurch wird eine verbesserte 
"peelbare" Versiegelung ermoglicht (S.4 Z.10+Beispielen). Im Stand der Technik 
werden PVB and EVA-Schichten auf BOPP-Oberflachen angebracht (siehe 
W09703822 S.5 Z.5-30 und US4699816 Anspruch 9) aber nicht urn damit die 
HeiBsiegelbarkeit von BOPP-folien zu mindern. Der beanspruchte Gegenstand 
scheint neu und erfinderisch zu sein. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
WW 55 16- WO Pt 


f?r%r> niDTuro r See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Pre |j minary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 


International application No. 

PCT/EP99/09775 


International filing date (day/month/year) 
10 December 1999 (10.12.99) 


Priority date (day/month/year) 

23 December 1998 (23.12.98) 



International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
C08J 5/18, B32B 27/32, C08J 7/04, C09J 7/02 



Applicant 



WOLFF WALSRODE AKTIENGESELLSCHAFT 



O 



inirrg 



I. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 

□ 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
j £x^| Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIM 


□ 



Date of submission of the demand 

15 June 2000(15.06.00) 


Date of completion of this report 

16 February 2001 (16.02.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1 994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EP99/09775 



, Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 1 4 are referred to in this report as "originally filed " and are not annexed to the report since they do not contain amendments ). 

| | the international application as originally filed. 

IN/] the description, pages 1 ~^ , as originally filed. 



^ the claims, 



pages 
pages 
pages 

Nos. 
Nos. 
Nos. 

Nos. 
Nos. 



filed with the demand, 
filed with the letter of 
filed with the letter of 



1-12 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/3-3/3 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

1 | the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I 1 the drawings, sheets/fig 



^ I I ™ s re P ort nas b een established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — ' to go bevond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/EP 99/09775 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-12 



1-12 



1-12 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

EP-A-577 509 (Dl) describes heat-sealable BOPP films co- 
extruded and printed with printing inks (see Figure 14 and 
page 7, lines 5 to 10). The printing inks reduce the heat- 
sealability of sealable BOPP films (column 7 , lines 40- 
45). The subject matter of the claims differs from those 
in Dl in that thermoplastic lacquers consisting of PVB or 
EVA are used instead of the printing inks of Dl . 
Consequently, an improved "peelable" seal is possible 
(page 4, line 10 and examples). In the prior art PVB and 
EVA layers are applied to BOPP surfaces (see WO-A-97 
03822, page 5, lines 5 to 30 and US-A-4699816, Claim 9) 
but not to reduce the heat-sealability of BOPP films. The 
claimed subject matter seems to be novel and inventive. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



